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17) Un materiau anticorrosif constitue de polyethylene plasti- 
.& par une huite minerale et contenant un inhibiteur de corro- 
sion soluble dans lliuile choisi parmi : 

a. un inrubiteur de corrosion de contact : une huile minerale 
suifuree ou nitree. ou un produit de neutralisation par un alcali 
ou rnydroxyde de calcium d'une huile minerale suifuree ou 
nitree. ou un produit de neutralisation par I'uree d'une huile 
minerale suifuree. ou des residus de cuve provenant de la 
distillation d'acides gras synthetiques ou naturels. ou des pro- 
fits de condensation desdits residus de cuve sur des amines 
organiques. ou un produit de condensation d'un anhydride 
ateenylauccinique sur I'uree. ou : 

6. un inhibiteur de corrosion volatH : un sel de mono- ou di- 
cyclohexyiamine et d'un acide organique ou une amine infe- 
rieure heteroalcylee. ou: 

a un melange dlnhibiteurs de corrosion de contact et 
votatil; les proportions des constituants du materiau anticorro- 
sif etant tes suivantes, en <M> en masse : 

huile minerale 20 a 45; inhibiteur de corrosion soluble 
dans rnuile 2 a 50; polyethylene le complement a 100. 
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La presente invention conceme le domaine de 
la creation de moyens de protection de metaux centre- -a 
cor rosio" ^ cululent une f aible permSabilite propre 
aux polymeres et une faculte d'inhiber la corrosion par 

cheque, et plus precisement elle vise les »at6- 
riaux anticorrosif*. Ces matSriaux ^ent^e utilises 
pour la fabrication dements d'etancheite Counts d • 
Lnch.lt*, bagues et rondelles 
revetements anticorrosiff* facilement ^ ovlb * eS ' 
q ue pour obtenir des films et des elements . 
anticorrosif*, utilises pour la mise en conservation et 
1-enballage de pieces metalliques. 

Les films et revetements en polymeres de quel 
ques millimetres d'Spaisseur ne sont pas **f™*»*J*~ 
Te-eables a 1'eau, a 1'oxygene, aux 

performances protectrices peuvent etre notablement ame 
liorees en ajoutant des inhibiteurs de corrosion a la 
composition des mat§riaux polymeres. 

Par melange de solutions ou de poudres de poly- 
pes avec des inhibiteurs de corrosion compa^bles^vec 
la matiSre de base polymSre, suivi d'un traitement ther 
mique, on a obtenu des materiaux anticorrosif s a base 
■Testers de cellulose, de polyacStals, de polyesters, 
qui se pretent a la fabrication de films et de rev&te- 
me nts. On connalt notamment un materiau anticorrosif 
contenant comme inhibiteur de corrosion un ?* 
nitrate d'amine et de sel ammoniacal d-un acide carbo 
xylique aliphatique (brevet des Etats-Unis N 3 462 329, 
cl. 156-190, publie en 1969). 

L' inconvenient des materiaux anticorrosif s 
prScites reside dans un coQt eleve de la matlere de 
base polymere ainsi que dans le nombre restreint des 
produits pouvant etre proteges. 

On connalt des materiaux anticorrosif s d'em-r 
haulage fabriques par extrusion d'un melange de poly- 
ethylene ou d'une autre polyolefine chimiquement sta- 
ble avec des inhibiteurs de corrosion thermostables 
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constitu§s d'un melange de sels minSraux d' <A -dicyclo- 
hexylamine, de nitrite de £ -cyclohexylammonium, de 
nitrosodicyclohexylamine (brevet du Japon N Q 49-21223, 
cl. 12A82, public en 1974)* 

05 L 1 inconvenient des materiaux d'emballage con- 

nus reside dans leur pouvoir protecteur mediocre par 
suite de la volatilisation de 1' inhibiteur au cours de 
la fabrication desdits materiaux ainsi qu'en raison 
d'une retention irreversible d'une partie de I» inhibit 

lO teur incorpor€, par le film poiymSre. 

Les propriStSs anticorrosives des materiaux 
polymdres additionnSs d ■ inhibi tears sont determines 
par l'efficacite de l'apport de 1* inhibiteur vers la 
surface du metal a proteger. 

15 I*' invention se propose de njettre au point un 

mater iau anticorrosif a base de polyethylene et d'un 
inhibiteur de corrosion, qui soit caracterise par un 
degagement reglabie et regulier dans le temps de 1' in- 
hibiteur de corrosion attenant a la surface de I'objet 

20 a proteger ou dans 1* enceinte d'un emballage etanche, 
et permettrait de ce fait d'am61iorer l'efficacite de 
la protection contre la corrosion, 

Le probltae, ainsi pose, est resolu avec un 
materiau anticorrosif a base de polyethylene contenant 

25 un inhibiteur de corrosion, dans lequel, conformement 
a 1' invention, le polyethylene est plastifie par une 
huile minerale et qui contient, a titre d' inhibiteur 
de corrosion, un inhibiteur de corrosion soluble dans 
!■ huile, choisi parmi : 

30 a) un inhibiteur de corrosion de contact : 

une huile minerale sulfuree ou nitree, ou un 
produit de neutralisation par un alcali ou l'hydroxyde 
de calcium d'une huile minerale sulfuree ou nitree, ou 
un produit de neutralisation par l'uree d'une huile 

35 minerale sulfuree, ou des residus de cuve provena.nt de 
la distillation d'acides gras synthetiques ou na^turels, 
ou des produits de condensation desdits residus de cuve 
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sur dea amines organigues, ou un produit de condensation 
d'un anhydride alcenylsuccinique sur l'uree, on 

b) un inhibiteur de corrosion volatxl : 

un sel de cyclo ou dicyclohexylamlne et d'aci- 
05 de organise ou une amine inferieure heteroalcoylee, ou 

c) un melange d'un inhibiteur de corrosion de con- 
tact et d'un inhibiteur volatil, 

les proportions des constituants du materiau 
anticorrosif etant les suivantes, en % en masse ^ ^ 
10 huile rainerale 

inhibiteur de corrosion soluble 

2 3. 50 

dans l'huile 

. „ „ ie complement a loo. 

oolySthylSne x e 

Le materiau anticorrosif propose de la composi- 
15 tion indiguie presente un certain nombre d'avantages, 

dent le principal est la possibility d'un degagement re- 
gulable et regulier dans le temps de 1' inhibiteur de 
corrosion sur la surface de I'objet a proteger ou dans 
1'enceinte d'un emballage hermetigue, ce qui assure une 
20 haute efficacite de la protection centre la 

/la Vitesse de la corrosion de 1'acier sous un film ou 
un revetement en matSriau anticorrosif dans un milieu 
neutre ne depasse pas 10"* g/(m2.h)7. En outre, le mate- 
riau anticorrosif propose presente des caracteristiques 
25 ohysico-mecanigues variant dans un large int ervalle de 
valeurs et se prete aisement a la fabrication delivers 
produits. Ainsi, par exemple, le materiau propose pen. 
etre utilise pour la fabrication de * i6ceS *f ^J"" 
tie d'ensembles d'etanchement et assurant 1'inhibition 
30 de la corrosion locale des pieces metallises dans les- 
dits ensembles ; d'un film d'emballage immunisant les 
pieces mStalligues centre la corrosion atmospherique 
lors du transport et du stockage ; d'elements anticor- 
rosif s (porteurs d' inhibiteurs de corrosion volatils) 
35 places a l'interieur d'un emballage hermetigue. 

Le materiau anticorrosif propose a pour base 
un systeme "polyethylene - plastif iant hydrocarbone 
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liquide" a I 1 . Stat geiatineux. Un melange desdits cons- 
tituants, additions d'un inhibiteur soluble dans ■ 
l'huile et ports a 115 a 230°C (cet intervene de tem- 
peratures est conditionne par les points de fusion et 

OS la temperature du debut de la destruction par oxyda- 
tion a chaud du polyethylene) , se transf orme en tone 
solution horaogdne. Au cours du refroidisseraent.ulte- 
rieur jusqu'a 90 a 150°C, il se produit une demixtion 
araorphe de la solution, qui r a cause de la viscosity 

10 €levee de celle-ci, n f aboutit pas a une separation 

complete des phases- Localisee dans des endroits mi- 
croscopiques commensurables avec des formations oligo- 
moieculaires de polyethylene, la separation des phases 
conduit a la formation d B une matrice polymere ayant un 

15 systeme de pores remplis d'une substance liquide a fai- 
ble masse moieculaire (une solution d 1 inhibiteur dans 
l B huile minerale) . Cette separation spontanee de la 
phase liquide, resultant du derouleraent au sein du ma- 
ter iau de processus de relaxation a regu le nom de sy- 

20 n6rese. 

Les dimensions des pores de la matrice poly- 
mere sont determines par la composition du materiau 
anticorrosif propose et la duree de maintien a la tem- 
perature de deraixtion amorphe y ces dimensions sont 

25 comprises entre 10 et 30 pm. L f existence dans le mate- 
riau anticorrosif d'un systSme de pores qui communi- 
quent entre eux est une condition sine qua non de la 
possibilite de migration, a la faveur de la synerese, 
de 1' inhibiteur dissous dans le plastifiant vers la 

30 surface de l'objet a proteger. Pour un inhibiteur de 
corrosion de* contact, la synerSse est le seul moyen 
d'apporter de 1" inhibiteur sur la surface de l'objet 
a proteger, alors qu'un inhibiteur volatil est trans- 
porte en plus par migration et diffusion spontanees 

35 dans la matrice polymSre. 

La formation de pores qui communiquent en- 
tre eux fait baisser les performances des materiaux. 
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quant a leur solidite et a leur d§f ormabilite. Toute- 
fois, les caracteristigues physico-mecaniques du po- 
lyethylene plastif ie charge d'inhibiteur de corrosion 
restent satisf aisantes et permettent son utilisation 
sous forme de structures StanchSif iantes et comme ma- 
teriau d'emballage, I condition que le taux de poly- 
ethylene soit sup§rieur a 50 %. 

La corobinaison optimale des caractSristiques 
physico-mecaniques et anticorrosives du materiau pro- 
pose determine les limites superieure et inferieure 
des concentrations des constituants. 

Pour le plastif iant, la limite inferieure 
(20 % en masse) est determine par les conditions ne- 
cessaires au deroulement du processus de syner&se, et^ 
la limite superieure {45 % en masse) , par la necessity 
de conserver des caracteristiques physico-mecaniques 
satisf isantes du materiau anticorrosif (a 1 est ainsi 
que pour le materiau d'emballage, la resistance I la 
rupture ne doit pas Stre inferieure a 10 MPa, et I'al- 
longeraent relatif , a 400 %) . 

Pour l'inhibiteur soluble dans l'huile, les 
limites inferieure (2 % en masse) et superieure (50 % 
en masse) sont determines par la necessite d'obtenir 
la concentration protectrice requise d'inhibiteur sur 
la surface du metal, par 1'efficacite de l'inhibiteur, 
ainsi que par 1'efficacite de son apport a la surface 
a proteger. Sn outre, la limite superieure pour l'inhi- 
biteur est determinee par des raisons d'utilite econo- 
mique et par la necessite de conserver des caracteris- 
tiques physico-mecaniques satisf aisantes du materiau. 

Le materiau anticorrosif, objet de l f invention, 
est prepare de la maniere suivante. L'inhibiteur de cor- 
rosion soluble dans l'huile est melange avec le plasti- 
fiant (huile minerale) jusqu'a la dissolution complete 
de l'inhibiteur dans le plastif iant. La solution, ainsi 
obtenue, est melangee avec du polyethylene granule dans 
un meiangeur de type quelconque, par exemple dans un 
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mSlangeur a tambour. La composition qui en rSsulte est 
transformSe en materiau anticorrosif par fusion de cel- 
le-ci, suivie d'une extrusion, ou d f un moulage par com- 
pression, ou de 1' application d'un rev£tement par im- 
mersion dans la matiere fondue. Le noulage par conpres- 
sion fournit des elements de construction §tancheif iants, 
et 1' extrusion d'une composition en fusion, un f ilm inhi- 
biteur de corrosion. 

Pour obtenir le materiau anticorrosif, oil utili- 
se un polyethylene a basse density ( p = 900 a 939 kg/m 3 ) 
ou a haute densite ( p ■ 949 a 959 kg/m 3 ) . 

Comme plastlfiant du polyethylene, il est recom- 
mande d'utiliser notamment les huiles min§rales suivan- 
tes, designees conventionnelleraent par les lettres a, b, 
c : 

a) une huile minerale seiectivement purifi^e, sans 
additifs, obtenue & partir de petroles peu sulfureux, 
paraff ineux ou peu paraff ineux, et prSsentant les carac- 
teristiques essentielles suivantes : densite I 20°C : 
0,89 g/cm 3 , viscositS a 20°C : 14 cSt (14 x 10-6m 2 /s) , 
teneur en cendres : 0,003 % au maximum, indice d'acide : 
0,25 rag de KOH/g, temperature de figeage 30*C, tempgra- 
ture d' inflammation dans un creuset ferine" : 200°C. 

b) une huile minerale sslec tivement purif iae, sans 
additifs, obtenue a partir de petroles peu sulfureux et 
prSsentant les caracteristiques essentielles suivantes : 
density a 20°C : 0,897 g/cm 3 , viscosite & 20°C t 20,5 x 
10" 6 m 2 /s, teneur en cendres : 0,003%au maximum, indice 
d'acide : 0,03 mg de KOE/g, temperature de figeage ; -18°C, 
temperature d 'inf lammation dans un creuset fenae : 250°C. 

c) huile minerale distiliee d'un haut degre de pure- 
tS, prSsentant les carac teristiques essentielles suiyan- 
tes : densite a 20 P C : 0,894 g/cm 3 , viscosity a 20°C : 

49 x 10-6^2/3, * 50 o c . 20 x 10-6m2/ s , temperature de fi- 
geage : -45°C, temperature d ' inflammation dans un creuset 
ouvert r 163 °C. 

Parmi les inhibiteurs de contact solubles dans 
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l'huile, d'une composition a base d'huiles minerales sul- 
f ur^es ou nitrees, on notera corame etant les plus effica- 
ces par exemple les inhibiteurs suivants, designes, par 
convention, par les lettres A, B, C, D : 

A - huile minirale nitree depuration selective, 
Spaissie avec de la paraffine (10 3 en masse) et ayant 
V aspect d'un liquide huileux brun fonce d'une densite 
de 0,96 g/cm 3 a 20°C, d'une viscositS de 10-4ei2/s S 20°C 
et de 30 x 10-6 m 2/ s a 100°C, ayant une teneur en cendres 
de 3,5 %, soluble dans les huiles minerales et les sol- 
vants organiques. 

B - une solution de sulfonate de calcium et de pe- 
trolatum oxyde dans l'huile, d'une viscosit§ de 32 a 40 
x 10- g m2/s a 100°C, ayant un indice d'acide de 0,04 mg 
de KOK/g, une teneur en cendres de 9 %, soluble dans les 
huiles minerales et les solvants organiques. 

C - un sulfonate de sodium obtenu par neutralisation 
par l'hydroxyde de sodium des acides sulfoniques contenus 
dans un distillat d'huiles sulfurS, d'une densite de 0,961 
g/cm 3 a 20°C, d'une viscositil de 2,30 x KT m 2 /s a 100°C, 
ayant un indice d'acide de 0,04 mg de KOH/g et une teneur 
en cendres de 9 %. 

D - huile minerale nitree, neutralist par l'hydro- 
xyde de calcium, epaissie par de la stiarine (lO % en mas- 
se) et ayant l'aspect d'un liquide huileux noir d'une vis- 
cosity de 10-4 m 2/ s a 100°C, d'une densite de 0,96 g/cm 3 
a 20°C, ayant une teneur en cendres de 4,6 %, soluble dans 
les huiles minerales et les solvants organiques. 

Parmi les inhibiteurs de contact solubles dans 
l'huile, obtenus sur la base de residus de cuye proye- 
nant de la distillation d'acides gras synthetiques ou na- 
turels, on notera comme efficaces, par exemple, les inhi- 
biteurs suivants, designes conventionnellement pas les 
lettres E, F : 

E - sel de cyclohexylamine et d'acides gras synthe- 
tiques en C 7 a C u (^H^COOC^Ni^) ; ledit sel est 
une matiere pateuse d'une couleur brun clair, ayant la. 
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temperature de figeage -12°C, soluble dans les alcools^ 
les huiles minerales, 1' essence de petrole, l f ac6tone. 

F - r§sidu de cuve provenant de la distillation 
des acides gras contenus dans les soap stocks (crasses 

OS de coton) de l'huile du coton noir et de la graisse 

d'os ; il est es sen tiel lenient constitue" d' acides gras 
satur§s et insatur§s a haute masse mol€culaire et con- 
t lent une certaine quantity de corps gras non decomposes 
et de produits d'oxydation des corps gxas et des acides 

lO gras : les composes en C 1Q a C 24 preeminent ; la densi- 
ty du rSsidu de cuve est de 0,90 I 0,95 g/cm 3 a 20°C, 
la viscosity, de 65 i 70.10-V/s a 50°C, 1'indice d'a- 
cide est de 62 mg de KOH/g, la temperature d' inf laihxoa- 
tion dans un creuset fermS est de 260°C. 

15 Le produit de condensation d'un anhydride al- 

cenylsuccinique sur i'urfie (design^ conventional lenient 
par la lettre G) est Sgalement un inhibiteur de corro- 
sion de contact efficace. C'est un liquide brun clair 
d f une density de 0, 89 g/cm 3 a 20°C, d'une viscosity de 

20 25,10" 6 m 2 /s a 50°C, soluble dans les huiles minerales 
et les solvants organiques. 

Parmi les inhibiteurs de corrosion volatils 
solubles dans l'huile, on notera comme efficace par 
exemple les inhibiteurs suivants, designes convention- 

25 nellement pas les lettres H, I : 

H - sel de dicyclohexylamine (au moins 43 % en mas- 
se) et d'une fraction technique d'acides gras synthSti- 
ques en C 1Q a C 2Q ; ledit sel a 1* aspect d'un produit 
pateux d'une density de 0,91 a 0,93 g/cm 3 a 20°C, ayant 

30 le point de fusion situS entre 15 et 20*C, soluble dans 
les huiles minerales, les solvants organiques, la vola- 
tilitS a 20°C est de 0,013 pPa. 

I - un liquide dont la couleur varie du jaune au 
brun clair et ayant comme matieres de base une fraction 

35 technique d'amines secondaires d f acides gras et le.nl- 
trile d'acide acrylique ; ledit produit a une formule 
gSnerale : 
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R 

V ^NCH 2 -CH 2 -CN / oU = C n H 2n +X ' n = 7 5 9 ' Une 
R ^ 

densite de 0,85 g/cm 3 a 20°C, une viscosite de 6.KT 6 
05 m 2 /s a 40°C, la temperature de figeage : -40°C, le 

point d f ebullition : 190°C sous une pression de 1,33 
kPa, le point d' auto- inflammation : 260°C, soluble 
dans les huiles minerales, les alcools, les solvants 
organiques, l'eau ; la volatility a 20°C est de 13 , 3 Pa. 
lO Pour la fabrication d'un materiau anticorrosif 

utilise pour la conservation et l , emballage de pieces 
m£talliques, il est recommand$ d'utiliser un melange 
d'inhibiteurs de corrosion de contact et volatile 

Pour mieux comprendre 1" invention, on consul- 
15 tera utileiaent les exemples suivants de compositions 

concretes du materiau anticorrosif objet de 1* invention 
et d'un materiau anticorrosif connu> conforme au brevet 
du.Japon N° 49-21223. 
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Les caracteristiques <les compositions 1 a 14 du 
materiau anticorrosif objet de 1' invention et du matSriau 
30 anticorrosif conforme au brevet japonais N° 49-21223, sont 
presentees au Tableau 2. 

L' effort de rupture a la traction et l'allonge- 
ment relatif a la rupture ont £te dSterminSes a. l'aide 
d'une machine a traction, la vitesse de deplacement de la 
35 pince de fixation mobile §tant de 50 inm/mn. 

Les essais a la corrosion ont £t§ effectuSs par 
une m§thode rapide, en mesurant la resistance de polar isa- 
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tion R d'un capteur a deux Electrodes, mis en contact 
avec un Echahtillon du materiau essays, en milieu d'un 
Electrolyte. On a utilisE S cet effet des Electrodes 
en acier au carbone, le taux de carbone atant de 0,69 
I 0,15 % en masse. Les surfaces actives des Electrodes 
ont EtE rectifiEes jusqu't tine rugositE R = 0, 4 a 0,5 
microns, les surfaces inactives ont EtE isolEes avec 
de la paraffine. On a utilisE coiame Electrolyte une 
solution normale de Na 2 S0 4 . La Vitesse de la corrosion 
/X en g/(ra 2 .h)_7 a EtE dEterrainEe d'apres la fonaule i 

i = 2E m 
s **p 

oa 

% est le coefficient massiguede corrosion, qui 
est fonction de la nature et de la concentra- 
tion de l 1 Electrolyte, en ohm.g/h (pour une so 
lution nonaale de Na 2 S0 4 , ■ 0,032) , 
R p est la rEsistance de polarisation, en ohms, 
S est la surface du recouvrement rEciproque des 
Electrodes, en m( "Protection des mEtaux% N°6 
1982 (en russe) , Editions Naouka, Moscou ; 
V. GoldadE, I. Zolotovitski, A. NEvErov, L. 
Pintchouk "Evaluation du pouvoir protecteur 
des matEriaux inhibEs par la mEthode de la rE- 
sistance de polarisation", (en Russe), p.p. 
946-949). 
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TABLEAU 2 

N^o de la Effort ae run- Allcngonerxt Vitesse de la owoj' 
conpositian toealatx^ relatif a sicn d'une electro- ) 
ticn, MPa la rupture, de d'acier mis en 

% contact avec un 

film en natiere an- 
ticorrosive, 
1CT 3 g/(m.h) 



1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 Selon le 
brevet 
japonais 
N° 49-21223 



13 f 0 
14,2 
17,1 
12,3 
15,4 
12,8 
13,2 
14,4 

11,1 
12,2 
2,1 
3,5 
3,3 
3,7 



5,8 



400 
480 
450 
450 



0,17 

0,28 

0,65 

0,15 

0,3 

0,6 

0,5 

0,25 

0,31 

0,44 

0,15 

0,11 

0,2 

0,25 



7,4 



II ressort du Tableau 2, qu'en modifiant la com- 
position, on peut faire varier dans de larcjes limits* les 
caracteristiques physico-mecanigues du materiau anticorro- 
sif . L' effort de rupture a la traction du materiau objet 
de 1' invention varie a partir de valeurs voisines de la 
resistance du polyethylene (compositions 1 a 10) jus- 
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qu'aux valeurs caracteristiques des lubrifiants solides 
(compositions IX S 14}. L'allongement relatif a la rup- 
ture a €t§ mesure* pour les compositions 4 17 1 base de 
polyethyldne a basse density, recommandees pour la fa- 
brication d'un film inhibiteur. Cette caracteristique 
(400 S 550 %') repond aux exigences presentees aux raat€- 
riaux de protection et d'emballage. 

II est recommande d'utiliser les compositions 
1 3 10, pour la fabrication de materiaux de construction 
etancheif iants. Parrai elles, les compositions 4 a 7 peu- 
vent egalement etre utilisees pour la fabrication de 
films inhibiteurs, utilises pour la protection et l'em- 
ballage de pieces mStalliques. 

Les compositions 11 a 14, qui pr§sentent une 
haute teneur en inhibiteur s de corrosion volatils, sont 
recommandees pour la fabrication d' elements anticorro- 
sifs d'emballage. 

A la difference du materiau objet de 1* inven- 
tion, le materiau anticorrosif conforme au brevet japo- 
nais N° 49-21223 peut etre utilise, vu ses caracteris- 
tiques de resistance mecanique, comae element anticorro- 
sif d'emballage, mais non pas pour la fabrication d' ele- 
ments et pieces de construction §tanch6 if iants. 

Le Tableau 2 fait ressortir que l 1 intensity de 
la corrosion d'une Electrode d'acier contactant un film 
en materiau anticorrosif objet de l f invention (composi- 
tions 1 a 14) est de 12 I ISO fois inferieure a celle 
du materiau anticorrosif conforme au brevet japonais 
N° 49-21223. 

La mise en oeuvre du materiau anticorrosif ob- 
jet de 1' invention dans les joints d'etancheite des ma- 
teriels p^troliers et gazlers permet de prolonger de 
1/5 12 fois la duree de service des organes etanches 
des pompes et des compresseurs, des joints d f Stanch§ite 
de tiges et d'arbres, grace a une reduction de la corro- 
sion fissurante et de Insure mecanique du me"tal, aggra- 
vee par la corrosion. Le film inhibiteur fabrique" avec 



2590910 



15 



le materiau anticorroslf objet de 1'lnvention est re- 
commande pour le traitement stockage des pilces deta- 
chees de machines et appareils, aihsi que des outlls, 
par gainage Stanche ou emballage sous vide a chaud. 
OS Dn element anticorroslf en matSriau anticorroslf pro- . 
pose, placi a l'interieur d'un emballage etanche, as- 
sure la protection des pieces metalliques centre la 
corrosion, meme si elles sont emballees dans un film 

non inhibiteur. 

10 Le materiau anticorroslf propose est. done 

caractSrise par un bon pouvoir protecteur de pieces 
metalliques centre la corrosion, grace a une utilisa- 
tion efficace des inhibiteurs de corrosion, ainsi que 
par une polyvalence et une multitude de services qu'il 

15 pent rendre grace a une large gamme de ses caracteris- 
tiques physico-mecaniques. 
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REVENDICATION 
Materiau anticorrosif £ base de polyethylene, 
contenant un inhibiteur de corrosion, materiau carac- 
t§r±s§ en ce que le polyethylene est plastifie par 
05 une huile minora le et qu'il contient comme inhibiteur 
de corrosion un inhibiteur de corrosion soluble dans 
1' huile choisi parmi : 

a) un inhibiteur de corrosion de contact : 

une huile rainereile sulfur^e ou nitr€e, ou un 
10 produit de neutralisation par un alcali ou l'hydroxyde 
de calcium d f une huile minSrale sulfuree ou nitr^e, ou 
un produit de neutralisation par 1'urSe d'une huile 
minora le sulfuree, ou des r^sidus de cuve provenant de 
la distillation d'acides gras synthetiques bu naturels, 
15 ou des produits de condensation desdits rSsidus de cuve 
suik^s ^ine^ de condensation 

d'un anhydride alc^nylsuccinique sur l'tirSe, ou 

b) un inhibiteur de corrosion volatil : 

un sel de mono- ou dicyclohexylamine et d'un 
20 acide organique ou une amine inf§rieure heteroalcoyiee, 
ou 

c) un melange d* inhibiteur s de corrosion de contact 
et volatif , 

les proportions des constituants du materiau anticorro- 
25 sif etant les suivantes, en % en masse : 

huile minSrale 20 a 45 

inhibiteur de corrosion soluble 

dans l f huile 2 a SO 

polyethylene le complement 3 lOO. 
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